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Joint de valve et dispositif de distribution de prodnit 
fluide comportant un tel joint. 

La presente invention conceme un joint de valve et un dispositif de 
distribution de produit fluide comportant un tel joint. 

n est connu, notamment pour distribuer des produits pharmaceutiques, 
d'utiliser des dispositifs du type aerosol, dans lesquels le produit est distribu6 au 
moyen d'un gaz propulseur. Pour des raisons ecologiques, les propulseurs 
utilises precedemment, qui etaient gerieralement a base de CFC, ont ete 
remplaces par d'autres gaz propulseurs, et notamment des gaz propulseurs du 
type HFC-134a ou HFC-227. H s'est avere que cette modification du gaz 
propulseur engendrait des contraintes differentes sur les joints, que ce soit au 
niveau de la performance d'etancheitd dudit joint, ou au niveau des extractibles 
lorsque ledit joint etait en contact avec ces nouveaux gaz propulseurs. II s'est 
done aver£ que les materiaux de joint habituellement utilises dans les valves 
aerosol en conjonction avec des gaz CFC ne pouvaient pas 6tre simplement 
appliques aux nouveaux gaz propulseur. Differents materiaux ont done et<§ 
developpes pour etre utilises avec ces gaz HFC. Parmi ces materiaux, l'ethylene 
propylene (EP) et l'ethylene propylene diene (EPDM) se sont averts etre des 
materiaux appropries. Un autre probleme qui peut se poser avec les gaz HFC, est 
que lorsqu'ils sont utilises avec un cosolvant, par exemple de l'&hanol, il y a une 
tendance de separation de l'alcool, qui est moins soluble dans la phase liquide 
des HCF, ce qui expose les joints a une plus grande concentration d'alcool que 
cela a et<* le cas precedemment avec les gaz CFC. Pour resoudre ce probleme, 
l'ethylene propylene et l'ethylene propylene diene se sont egalement av£r€s etre 
des materiaux appropries. 

Le document EP-0 969 069 divulgue un joint de valve destine a un 
distributee de produit fluide comprenant de l'EPDM ainsi qu'une charge 
minerale comprenant du siheate de magnesium et/ou du Kaolin. La presence de 
ces charges minerales a pour but d'ameliorer les proprietes du joint, notamment 
en ce qui concerne retanch6ite. 
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La presente invention a pour but de foumir un joint de valve comprenant 
une charge minerale differente, pour obtenir des bonnes caracteristiques pour le 
joint, notamment en ce qui conceme les performances d'etancheite, les 
proprietes elastiques, et le proo§de de fabrication du joint. 

La presente invention a aussi pour but de foumir un tel joint de valve 
ayant des proprietes de glissement ameliorees et presentant un taux de relarguage 
d'extractibles inferieur. 

La presente invention a egalement pour but de foumir un tel joint de 
valve qui est plus simple et moins couteux a fabriquer que les joints de valve 
connus anterieurement. 

La presente invention a done pour objet un joint de valve destine a un 
distributee aerosol de produit fluide, caracterise en ce que ledit joint comprend 
un elastomere a base d'ethylene propylene (EP) et/ou d'ethylene propylene 
diene (EPDM), et une charge minerale a base de quartz (Si0 2 ) et de Kaolinite 
(Al4[(OH) 8 Si4O I0 ]). 

Avantageusement, la composition mineralogique de la charge minerale 
comprend entre 65 % et 95 %, de preference environ 80 %, de quartz, et entre 
5 % et 35 % de preference environ 20 %, de Kaolinite. 

Avantageusement, la composition chimique de la charge minerale 
comprend entre 3% et 15%, de preference environ 8 %, dAl 2 0 3 , et entre 75 % et 
95 %, de preference environ 87 %, de Si0 2 . 

Avantageusement, la charge minerale a un pH superieur a 6, de 
preference entre environ 7 et 8. 

Avantageusement, la charge minerale a une taiUe de particule moyenne 
comprise entre 1,5 et 4 microns, de preference environ 2,2 microns. 

Avantageusement, ledit joint est, avant son assemblage dans un 
distributee- aerosol de produit fluide, soumis a un traitement de chlorination de 
surface. 

Avantageusement, ledit joint est immerge dans une solution contenant de 
l'eau, de l'acide chlorhydrique et de l'eau de javel. 
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La presente invention a aussi pour objet une valve doseuse pour 
distributeur aerosol de produit fluide comportant au moins un joint de valve tel 
que decrit ci-dessus. 

La presente invention a egalement pour objet un distributeur aerosol de 
produit fluide, comportant un reservoir contenant du produit fluide et un gaz 
propulseur, et une valve, de preference une valve doseuse, montee sur ledit 
reservoir, ladite valve comprenant au moins un joint de valve tel que decrit ci- 
dessus. 

Avantageusement, ladite valve comprend une soupape coulissant dans un 
corps de valve avec interposition d'un joint de soupape, ledit joint de soupape 
etant realise tel que decrit ci-dessus. 

Avantageusement, ledit gaz propulseur comprend du gaz HFC-134a 
et/ou du gaz HFC-227. 

Avantageusement, le reservoir contient en outre de l'alcool, notamment 
de l'ethanol. 

La presente invention a aussi pour objet un procede de fabrication d'un 
joint de valve destine a un distributeur aerosol de produit fluide, caracterise en ce 
que le proc6d6 comprend les etapes suivantes : 

- realiser un joint comprenant un elastomere a base d'ethylene propylene 
(EP) et/ou d'ethylene propylene diene (EPDM), et une charge minerale a base 
de quartz (Si0 2 ) et de kaolinite (MKOH^SLAo)] ; et 

- soumettre ce joint a un traitement de chlorination de surface. 
Avantageusement, ledit traitement de chlorination de surface comprend 

d'irnmerger le joint dans une solution contenant de l'eau, de l'acide 
chlorhydrique et de l'eau de javel. 

La charge minerale de la presente invention presente une structure qui est 
a la fois granuleuse et lamellaire. Ceci permet d'amehorer les proprietes 
elastiques du joint, d'amehorer les performances d'etancheite du joint, et 
simplifie egalement le procede de fabrication dudit joint. Un materiau 
particuherement adapte a etre utilise selon la presente invention est le Silhtin, qui 
est un melange naturel de quartz et de kaolinite. Ce materiau n'a jamais ete 
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utilise dans la fabrication de joints de valve, en particulier de joint de valve 
dynamique conte lequel coulisse la soupape de valve. 

Les deux tableaux suivants montrent une comparaison entre le sillitin et 
le kaolin, d'une part en ce qui conceme leurs formules chimiques et d' autre part 
en ce qui concerne les caracteristiques de ces produits. 



1) Formules chirniaues : 



im$mmmmmm 








Sillitin (Melange naturel de quartz (80%) et de kaolinite (20%)) 


Al4[(OH) 8 Si4Oi 0 ] - Si0 2 


Kaolin 


Al 2 0 3 -2Si0 2 


2) Caracteristiques : 










Analyses chimiques ; 
> A1 2 0 3 (%) 


8 




44 


> Si0 2 (%) 


87 




52 


> Autres (%) 


5 




4 


PH 


7-8 


1 5-6 


Taille moyenne des particules (jam) 


2,2 


1,4 



En se reTerant plus particulierement au tableau concernant les 
caracteristiques, on constate que le Sillitin contient nettement moins d'Al 2 0 3 et 
nettement plus de Si0 2 par rapport au kaolin. La structure a la fois granuleuse et 
lameUaire du Sillitin permet d'ameliorer les performances du joint par rapport a 
un joint ayant le meme elastomere, par exemple de l'EP ou de l'EPDM, mais 
une charge rninerale constitute de kaolin. Le pH neutre peut permettre de limiter 
les interactions entre le joint et le principe actif contenu dans le produit fluide a 
distribuer. 

H s'est done avere qu'un joint comprenant de l'EP et/ou de l'EPDM, et 
une charge rninerale comprenant du Sillitin est particulierement adapts a 6tre 
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utilise avec des gaz HFC. H est egalement particulierement adapte a Stre utilise 
avec des gaz HFC, en presence d'alcool, notamment d'ethanol. 

La presente invention permet done d'ameliorer le joint decrit dans le 
document EP-0 969 069. 

Selon un mode de realisation avantageux, le joint peut en outre etre 
soumis a un traitement de chlorination de surface. Ce traitement permet 
notamment de diminuer le caractere electrostatique du joint. On ameliore ainsi 
les proprietes du joint, notamment de glissement. Ce traitement permet aussi de 
diminuer le relarguage d'extractibles et limite done le risque d'interaction avec le 
produit actif. Avantageusement, ce traitement de surface peut etre realise en 
immergeant le joint dans une solution contenant de l'eau, de l'acide 
chlorhydrique et de l'eau de javel. H y a alors formation de chlore qui vient se 
greffer a la surface du joint. 

Bien que la presente invention a ete decrite en reference a un exemple de 
realisation, a savoir l'utilisation de Sillitin, il est entendu que la presente 
invention n'est pas limitee a ce mode de realisation, mais qu'au contraire un 
homme du metier peut y apporter toute modification utile sans sortir du cadre de 
la presente invention, telle que definie par les revendications annexees. 
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Revendications 

1. - Joint de valve destine a un distributeur aerosol de produit fluide, 
caracterise en ce que ledit joint comprend un elastomere a base d'ethylene 
propylene (EP) et/ou d'ethylene propylene diene (EPDM), et une charge 
minerale a base de quartz (Si0 2 ) et de Kaolinite (Al4[(0H) 8 Si4Oi 0 ]). 

2. - Joint selon la revendication 1, dans lequel la composition 
mineralogique de la charge minerale comprend entre 65 % et 95 %, de 
preference 80 %, de quartz, et entre 5 % et 35 %, de preference environ 
20 %, de Kaolinite. 

3. - Joint selon l'une quelconque des revendications precedentes, dans 
lequel la composition chimique de la charge minerale comprend entre 3% 
et 15%, de preference environ 8 % d'Al 2 0 3 , et entre 75 % et 95 %, de 
preference environ 87 % de Si0 2 . 

4. - Joint selon l'une quelconque des revendications precedentes, dans 
lequel la charge ininerale a un pH superieur a 6, de preference entre 
environ 7 et 8. 

5. - Joint selon l'une quelconque des revendications precedentes, dans 
lequel la charge minerale a une taille de particule moyenne comprise entre 
1,5 et 4 microns, de preference environ 2,2 microns. 

6. - Joint selon l'une quelconque des revendications precedentes, dans 
lequel ledit joint est, avant son assemblage dans un distributeur aerosol de 
produit fluide, soumis a un traitement de chlorination de surface. 

7. - Joint selon la revendication 6, dans lequel ledit joint est immerge 
dans une solution contenant de l'eau, de l'acide chlorhydrique et de l'eau 
dejavel. 

8. - Valve doseuse pour distributeur aerosol de produit fluide, 
caracteris6 en ce qu'elle comporte au moins un joint de valve selon l'une 
quelconque des revendications 1 a 7. 

9. - Distributeur de distribution de produit fluide, comportant un 
reservoir contenant du produit fluide et un gaz propulseur, et une valve, de 
preference une valve doseuse, montee sur ledit reservoir, caracterise en ce 
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que ladite valve comprend au moins un joint de valve selon l'une 
quelconque des revendications 1 a 7. 

10. - Distributeur selon la revendication 9, dans lequel ladite valve 
comprend une soupape coulissant dans un corps de valve avec interposition 
d'un joint de soupape, ledit joint de soupape etant realise selon l'une 
quelconque des revendications 1 a 7. 

11. - Distributeur selon la revendication 9 ou 10, dans lequel ledit gaz 
propulseur comprend du gaz HFC-134a et/ou du gaz HFC-227. 

12. - Distributeur selon l'une quelconque des revendications 9 a 11, 
dans lequel le reservoir contient en outre de l'alcool, notamment de 
l'ethanol. 

13. - Procede de fabrication d'un joint de valve destine a un 
distributeur aerosol de produit fluide, caracterise en ce que le procede 
comprend les etapes suivantes : 

- realiser un joint comprenant un elastomere a base d'ethylene 
propylene (EP) et/ou d'ethylene propylene diene (EPDM), et une charge 
minerale a base de quartz (Si0 2 ) et de kaolinite (Al,[(OH) 8 Si40io)] ; 

- soumettre ce joint a un traitement de chlorination de surface. 

14. - Proced6 selon la revendication 13, dans lequel ledit traitement de 
chlorination de surface comprend d'immerger le joint dans une solution 
contenant de l'eau, de l'acide chlorhydrique et de l'eau de javel. 



* * * 



